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(54) Weichgriffmtttel fur Textilien auf Cyclodextrinbasis 



(57) Fur die Behandlung textiler Flachengebilde eig- 
nen sich Zusammensetzungen, welche ein Cyclodex- 



trin, eine Carbonsaure und ein kationisches Tensid ent- 
haiten. Den Textilien werden hierdurch ein weicher Griff 
und steuerbare Hydrophilieeigenschatten verliehen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft Zusammensetzungen, welcheein Cyclodextrin, eine Carbonsaure und ein kationisches 
Tensid enthalten. Sie betrifft ferner die Verwendung solcher Zusammensetzungen fur die Behandlung von Faserma- 

5 terialien, insbesondere von textilen Flachengebilden. 

[0002] Es ist bekannt Textilien mit Produkten zu behandeln, welche Zuckerderivate enthalten, urn den Textilien wei- 
chen Griff zu verleihen. Dies geht beispielsweise aus der EP 792 337 B1 hervor. Auch die Behandlung von Textilma- 
terialien mit Cyclodextrinen ist bekannt und in der DE-A 4 035 378 beschrieben. Die Behandlung von textilen Flachen- 
gebilden mit Cyclodextrinen hat den Vorteil, daB wegen der bekannten Eigenschaften der Cyclodextrine die behan- 

to delten Textilien KorperschweiB aufnehmen und somit unangenehme Geruchsbildung reduzieren konnen. In der ge- 
nannten DE-Schrift ist auch ausgesagt, da3 die Anwendung von Cyclodextrinen in Kombination mit der Verwendung 
von Cellulosevernetzern erfolgen und somit eine permanente Fixierung der Ausrustung auf den Textilien erreicht wer- 
den kann. 

Die US 5 234 611 beschreibt GewebeweichmachungsmitteL welche in Polymeren eingeschlossene, verkapselte Cy- 

15 clodextrine enthalten. Sie dienen zur Anwendung in Haushaltswaschen. 

[0003] Trotz der bekannten Vorteile von Cyclodextrinen weisen die aus dem Stand der Technik bekannten Formu- 
lierungen mit Cyclodextrinen den Nachteil auf, daB der Griff damit behandelter Textilien nicht eine optimale Weichheit 
besitzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Formulierungen aus dem Stand der Technik im Textilausrustungs-/- 
veredlungsprozeB auf nichl-konfeklionierte textile Flachengebilde aufgebracht werden. 

20 [0004] Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde : Zusammensetzungen fur die Behandlung von Faser- 
materialien, insbesondere von nicht-konfektionierten textilen Flachengebilden, zur Verftigung zu stellen, weiche die 
Vorteile von Cyclodextrine enthaltenden Formulierungen beibehalten und gleichzeitig einen sehr weichen Griff erge- 
ben. 

[0005] Die Aufgabe wurde gelost durch eine Zusammensetzung, welche mindestens folgendc Komponcnton cnthalt. 

25 

A) ein unsubstituiertes Cyclodextrin oder ein Gemisch solcher Cyclodextrine 

B) eine aliphatische Carbonsaure mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen oder ein Gemisch solcher Carbonsauren 
30 c) ein kationisches Tensid oder ein Gemisch solcher Tenside 

[0006] Die Behandlung von textilen Flachengebilden mit erfindungsgemaBen Zusammensetzungen erfolgt vorzugs- 
weise so, daB die Zusammensetzungen in Form waBriger Dispersionen dieser Zusammensetzungen verwendet wer- 
den. 

35 [0007] Die Dispersionen konnen nach bekannten Methoden auf die Fasermaterialien aufgebracht werden, z.B. mit- 
tels eines Foulardprozesses. Hierzu wird die bei der Foulardierung verwendete Flotte auf eine in der Text i I ausrustung 
ubliche Konzentration und auf den gewunschten pH-Wert eingestellt. Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen, 
deren waBrige Dispersionen sowie die zur Foulardierung verwendeten Flotten konnen neben den oben genannten 
Komponenten A, B und C, weitere Produkte enthalten. Solche weiteren Produkte konnen in derTextilausrustung ub- 

*o licherweise verwendete Inhaltsstoffe sein wie Flammschutzmittel, Polyolefine daneben Silikone und Fluorpolymere zur 
61- und/oder wasserabweisenden Ausrustung. Insbesondere konnen erfindungsgemaBe Zusammensetzungen bzw. 
deren waBrige Dispersionen zusatzlich bekannte Ceilulosevernetzer wie z.B. Dimethyloldihydroxiethylenharnstoff ent- 
halten. Dadurch laBt sich nach entsprechender, bekannter thermischer Behandlung der Fasermaterialien eine Erho- 
hung der Perrnanenz der Effekte erzielen, die mit erfindungsgemaBen Zusammensetzungen auf Cellulosetextilien zu 

^5 erreichen ist. 

[0008] Bei der Verwendung erfindungsgemaBer Zusammensetzungen zur Textilbehandlung werden die bekannten 
Vorteile von Cyclodextrinen beibehalten. Dazu gehort zum einen die Moglichkeit, KorperschweiB oder fluchtige bzw. 
gasformige Produkte zu absorbieren und damit Geruchsbelastigungen zu reduzieren. Femer konnen Cyclodextrine 
bekanntlicherweise dazu dienen, Wirkstoffe wie Parfums in ihren Hohlraumen einzulagern und kontrolliert in geringen 
so Dosen wieder freizusetzen. Auf diese Weise ist es moglich, Textilien einen angenehmen Geruch zu verleihen. Dazu 
wird das Parfum nach bekannten Methoden mit Cyclodextrin kombiniert. AuBer den durch Cyclodextrin verursachten 
Vorteilen laBt sich durch erfindungsgemaBe Zusammensetzungen ein sehr angenehmer weicher Griff und ein steuer- 
bares Niveau an Hydrophilie erzielen. WaBrige Dispersionen erfindungsgemaBer Zusammensetzungen konnen vor- 
teilhaft auch in Ausziehverfahren zu Textilbehandlung eingesetzt werden. Die Hydrophilie der Textilien laBt sich uber 
die relativen Mengen der Komponenten A, B und C, steuern, oder uber Zusatz von nichtionogenen Dispergatoren, 
was unten beschrieben wird. 

[0009] Uberraschenderweise wurde gefunden, daB mit erfindungsgemaBen Zusammensetzungen ein deutlicher, 
synergistischer Effekt bezuglich Weichgriff der damit behandelten Textilien erzielt werden kann: Der Griff, der mit er- 
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findungsgemaGen Zusammensetzungen zu erreichen ist, ist weicher als der Griff, der mit jeder einzelnen der Kompo- 
nenten A, B und C fur sich allein resultiert. Abgesehen davon ist es in vielen Fallen schwierig, stabile waBrige Disper- 
sionen herzustellen, welche nur eine Komponente A und eine Komponente C : nicht aber eine Komponente B ; enthalten. 
Ferner war es uberraschend, daB die ausgesprochen hydrophilen Eigenschaften, welche den Fasermaterialien in be- 
5 kannter Weise durch Cyclodextrine verliehen werden, durch den Zusatz von langerkettigen Fettsauren nicht Oder nur 
in einem akzeptablen AusmaB verschlechtert werden. Mit erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen also den 
Fasermaterialien ausgepragt hydrophile Eigenschaften und ein sehr weicher Griff verliehen werden. 
[0010] ErfindungsgemaBe Zusammensetzungen enthalten mindestens die drei nachfolgend naher beschriebenen 
Komponenten A, B und C. Sie konnen, wie oben erwahnt, daneben weitere Inhaltsstoffe enthalten. 
to [001 1 ] Komponente A ist ein unsubstituiertes Cyclodextrin Oder ein Gemisch solcher Cyclodextrine. Unter Cyclodex- 
trinen werden hierbei cyclisch geschlossene Oligosaccharide verstanden, die aus 6, 7 oder 8 ot-1 ,4-glycosidisch ver- 
kniipften D-Giucopyranose-Einheiten bestehen, entsprechend der Definition in H.R. Christen et al, "Qrganische Che- 
mie, Von den Grundlagen zur Forschung", Band II, Seite 549, 1 . Auflage 1 990, Otto-Salle-Veriag, Frankfurt/M. Dabei 
bedeuten a-Cyclodextrin, p-Cyclodextrin bzw. y-Cyclodextrin die Verbindungen mit 6, 7 bzw. 8 Einheiten. Cyclodextrine 
entstehen beim Abbau von Starke durch Bakterien. Besonders bevorzugte erfindungsgemaBe Zusammensetzungen 
enthalten mindestens p-Cyclodextrin. Sie konnen daneben zusatzlich a- und/oder y-Cyclodextrin enthalten. 
[0012] Cyclodextrine sind handelstibliche Produkte, z.B. beziehbar von der Firma Wacker Chemie, Deutschland. 
[0013] Komponente B ist eine aliphatische Carbonsaure mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen oder ein Gemisch solcher 
Carbonsauren. Verwendet werden konnen lineare oder verzweigte, gesatligle oder ungesalligle Sauren wie z.B. 6l- 
^ saure. Weiterhin kann Komponente B einwertige oder mehrwertige Carbonsauren enthalten. Bevorzugt als Kompo- 
nente B sind gesattigte, unverzweigte, einwertige Carbonsauren (Monocarbonsauren) wie z.B. Stearinsaure oder Be- 
hensaure. Normalerweise besteht Komponente B aus Kostengrunden aus einem Gemisch technischer Carbonsauren 
mit einer ublichen Kettenlangenverteilung. 

[0014] Komponente C ist ein kationisches Tensid oder ein Gemisch kationischer Tensidc. Als kationische Tenside 
25 kommen die aus der Fachliteratur bekannten oberflachenaktiven Verbindungen in Frage. Gut geeignet fur erfindungs- 
gemaBe Zusammensetzungen sind Ammoniumsalze von anorganischen oder kurzkettigen organischen Sauren. Das 
Kation dieser Salze kann ein quaterniertes Stickstoffatom enthalten, es konnen jedoch auch bis zu 3 Wasserstoffatome 
an das Stickstoffatom gebunden sein. 

Bevorzugte erfindungsgemaBe Zusammensetzungen sind dadurch gekennzeichnet daB Komponente C ein Tensid 
30 der allgemeinen Formel (I) enthalt. 

© 

35 [R 1 -(- COO -fcre CH 2 ^HjtN (R 2 ) q (R 3 ) r X G (I) 

wobei 

40 m = 0 oder 1 

n eine Zahl von 1 bis 8 

p = 1 oder 2 

q = 0, 1 oder 2 

r = 0, 1 oder 2 
45 q + r = 2 oder 3 

ist, 

wobei 

so Ri ein Alkylrest mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 

R 2 und R 3 unabhangig voneinander fur Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder fur einen 
Rest der Formel 
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und wobei X e fur ein einwertiges Anion einer anorganischen oder organischen Saure steht. 

[0015] Gut geeignet sind beispielsweise Tenside der Formel (I), bei denen m=0, p=1 , q=2, R 2 =H, r=1 , R 3 = <CH 2 CH 2 - 
Oir H und X e fur das Anion des Schwefelsauremonomethylesters Oder das Anion einer Hydroxycarbonsaure mit 2 
bis 4 Kohlenstoffatomen steht. Andere fur Komponente C geeignete Tenside der Formel (I) sind solche, in denen m=1 , 
5 p=2, q= 1 , r=1 ist und R 2 fur Wasserstoff und R 3 fur {CH 2 CH 2 0 ir H steht, wobei X 0 fur ein Anion der oben genannten 
Art steht. Weitere geeignete Anionen X°sind z.B. das Anion der Essigsaure, Propionsaure, Glykolsaure oder Milch- 
saure. In Formel (I) steht der Rest R 1 fur einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen. 
Falls R 2 oder R 3 ebenfalls fur einen Alkylrest stehen, so enthalt dieser Alkylrest 1 bis 6 Kohlenstoffatome und kann 
linear oder verzweigt sein. 

10 [0016] Vorzugsweise enthalten erfindungsgemaBe Zusammensetzungen die Komponenten A, B und C in folgenden 
Mengenverhaltnissen relativ zueinander: 

A) : 1 0 bis 20 Gewichtsteile 

15 B) : 25 bis 80 Gewichtsteile 

C) : 25 bis 150 Gewichtsteile 

[0017] Fails Komponente A, B oder C aus Gemischen bestehen, so beziehen sich diese Mengenangaben jeweils 
20 auf die Summe aller Inhaltsstoffe dieser Gemische. 

Durch Variation dieser Mengenverhaltnisse lassen sich Griff und Hydrophilie ausge rust eterTexti lien gezielt beeinflus- 
sen. 

[001 8] Fur bestimmte Anwendungszwecke kann es von Vorteil sein, wenn erfindungsgemaBe Zusammensetzungen 
oder waBrigo Dispcrsionen dieser Zusammensetzungen zusatziich noch ein nichtionogenes Tensid oder ein Gemisch 
25 solcher Tenside enthalten. Ais nichtionogene Tenside besonders geeignet sind ethoxilierte Carbonsauren und ethoxi- 
lierte Alkohole. Auch Silikone mit Polyoxyethylengruppen oder mit Aminogruppen in Seitenketten konnen verwendet 
werden, entweder allein oder in Kombination mit den oben genannten nichtionogenen Tensiden. Durch den Zusatz 
dieser nichtionogenen Dispergatoren konnen die hydrophilen Eigenschaften der Textilien noch weiter gesteigert wer- 
den. 

30 Insbesondere dann, wenn mit erfindungsgemaBen Zusammensetzungen textile Flachengebilde behandelt werden sol- 
len, die ganz oder zu einem wesentlichen Teil aus Cellulosefasern bestehen, ist es haufig von Vorteil, wenn ein Cel- 
lulosevemetzer mitverwendet wird. Hierfur geeignet sind aus der Literatur bekannte N-Methylolverbindungen, aber 
auch sogenannte "formaldehydfreie" oder "formaldehydarme" Vemetzer. Geeignete Cellulosevernetzer sind von der 
Fa. Ciba Spezialitatenchemie Pfersee GmbH beziehbar, z.B. Produkte der KNITTEX® -Serie. Der Cellulosevernetzer, 

35 ggf . zusammen mit Vernetzungskatalysator wird im NormalfaH den waBrigen Dispersionen bzw. Ausrustflotten zuge- 
fugt, welche erfindungsgemaBe Zusammensetzungen enthalten. Nach Aufbringen solcher Dispersionen auf Faserma- 
terialien und Trocknung schlieBt sich eine ubliche thermische Behandlung z.B. bei 160°C an, urn die Vernetzung mit 
dem Cellulosematerial zu bewirken. Nach dieser Behandlung resultiert eine erhohte Permanenz der Effekte, die mit 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen erreicht werden. 

^o [0019] ErfindungsgemaBe Zusammensetzungen liegen bevorzugt in Form waBriger Dispersionen vor, welche zu 1 0 
bis 40 Gew% aus diesen Zusammensetzungen bestehen. Der Rest besteht entweder nur aus Wasser oder aus Wasser 
und anderen Inhaltsstoffen, z.B. der oben genannten Art. Solche waBrigen Dispersionen konnen nach allgemein be- 
kannten Methoden hergestellt werden, z.B. Vorlegen von Wasser, Hinzufugen der Einzelkomponenten einer erfin- 
dungsgemaBen Zusammensetzung in beliebiger Reihenfolge und Homogenisierung unter mechanischer Bewegung 

45 bei einer Temperatur von 40° bis 1 00°C. Alternativ hierzu kann eine erfindungsgemaBe Zusammensetzung ohne Ver- 
wendung von Wasser vorgefertigt und diese Zusammensetzung in Wasser eingeruhrt werden. 

[0020] Besonders geeignet sind erfindungsgemaBe Zusammensetzungen in Form waBriger Dispersionen, welche 
die Zusammensetzungen enthalten, fur die Behandlung von nicht-konfektionierten textilen Flachengebilden in Form 
von Geweben oder Gewirken. Diese Behandlung findet also bevorzugt im Betrieb des Textilausrusters statt und nicht 
so am fertig konfektionierten Artikel im Haushalt. 

Die Fasenmateri alien, die bevorzugt alsnicht-konfektionierte Gewebe oderGewirke vorliegen, konnen zu Bekleidungs- 
artikeln weiterverarbeitet werden. Sie konnen aus naturlichen Fasern wie Wolle oder Baumwolle, aus regenerierten 
Fasern wie Viskose oder synthetischen Fasern wie Polyamid oder Polyester oder aus Gemischen der genannten Fa- 
serarten bestehen. 

55 [0021] Die Erfindung wird nunmehr durch Ausfuhrungsbeispiele veranschaulicht. 
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Beispiel 1 (erfindungsgemaB) 



[0022] Durch Zusammenmischen der nachfolgend genannten Komponenten und Homogenisieren bei etwa 80°C, 
wurde eine waBrige Dispersion 1 hergestellt. 

Komponente a) = p-Cyclodextrin (= Komponente A von Anspruch 1 ) 

Komponente b) = technische gesattigte Monocarbonsaure mit durchschnittlich20C-Atomen (= Komponente B von 
Anspruch 1) 



Komponente c) = 

Komponente d) = 
Komponente e) = 
Komponente f) = 
Komponente g) = 



quatemares Ammoniumsalz aus ethoxiliertem Stearylamin und Glykolsaure (Komponente C von 
Anspruch 1) 

Bis (acyloxyethyl)methyl-hydroxyethyl-ammoniummethylsulfat (Komponente C von Anspruch 1 ) 
ethoxilierter C1 6 - C1 8-Alkohol 

modifiziertes Polydimethylsiloxan mit Polyoxyethylengruppen in Seitenketten 
Wasser 



Beispiel 2 (Vergleichsbeispiel) 

[0023] Eine Dispersion 2 wurde nach dem glcichen Verfahrcn hergestellt wic die Dispersion 1 . Die Dispersion 2 
enthielt die gleichen Komponenten in den gleichen Mengen wie die Dispersion 1 mit dem einzigen Unterschied, daB 
bei Dispersion 2 die Komponente b (= Komponente B von Anspruch 1) nicht verwendet wurde. 
Die Dispersionen 1 und 2 besaBen die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Zusammensetzungen. 
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[0024] Mit den Dispersionen 1 und 2, welche alle beide stabil waren, wurden verschiedene Gewebe und Gewirke 
aus Baumwolle, Baumwolle/Polyester, Polyester und Polyamidbehandelt (Foulard) und getrocknet. AnschlieBend wur- 
de der Griff beurteilt und die Hydrophilie der textilen Flachengebilde bestimmt Diese Bestimmung erfolgte uber Mes- 
sung der Zeit, die ein Wassertropfen benotigt, um in das textile Flachengebilde einzudringen. 
5 [0025] Es ergab sich, daB in alien Fallen kaum ein Unterschied zwischen den beiden Dispersionen bestand, was 
die Hydrophilie der textilen Flachengebilde betrifft. Der Griff, der mit der Dispersion 1 erzielt wurde, war jedoch bei 
alien textilen Flachengebilden deutlich weicher und angenehmer als bei Verwendung von Dispersion 2. 

io Patentanspruche 

1 . Zusammensetzung, welche mindestens folgende Komponenten enthalt 

A) ein unsubstituiertes Cyclodextrin oder ein Gemisch solcher Cyclodextrine 

B) eine aliphatische Carbonsaure mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen oder ein Gemisch solcher Carbonsauren 

C) ein kationisches Tensid Oder ein Gemisch solcher Tenside 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daf3 Komponente A mindestens p-Cyclodextrin 
enthalt. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB Komponente B eine gesattigte, un- 
verzwcigtc Monocarbonsaure oder ein Gemisch solcher Sauren enthalt. 



15 



25 



30 



SO 



4. Zusammensetzung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Kompo- 
nente C ein Tensid der allgemeinen Formel (I) enthalt 



[R*-e COO fcr-e CH 2 -rt N {R% (R 3 ) r X e (I) 

3S wobei 

m = 0 oder 1 
n eine Zahl von 1 bis 8 
p = 1 oder 2 
*f q = 0, 1 oder 2 

r = 0, 1 oder 2 
q + r = 2 oder 3 

ist, 

*s wobei 

Ft 1 ein Alkylrest mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 

R 2 und R 3 unabhangig voneinander fur Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder fur 
einen Rest der Formel 

CH 2 CH 2 -0 -)r H 

55 stehen, wobei t eine Zahl von 1 bis 30 ist, 

und wobei X e fur ein einwertiges Anion einer anorganischen oder organischen Saure steht. 

5. Zusammensetzung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB sie die 
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Komponenten A, B und C in folgenden Mengenverhaltnissen relativ zueinander enthalt: 
A): 10 bis 20 Gewichtsteile 
5 B): 25 bis 80 Gewichtsteile 

C): 25 bis 150 Gewichtsteile 

6. WaBrige Dispersion, welche zu 10 bis 40 Gew% aus einer Zusammensetzung nach einem Oder mehreren der 
10 Anspruche 1 bis 5 besteht 

7. Verwendung einer Zusammensetzung nach einem Oder mehreren der Anspruche 1 bis 5 Oder einer Dispersion 
nach Anspruch 6 zur Behandlung von Fasermaterialien. 

*5 8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Fasermaterialien nicht-konfektionierte textile 
Flachengebilde in Form von Geweben Oder Gewirken sind. 

Geanderte Patentanspruche gemass Regel 86(2) EPU. 

20 

1. WaBrige Dispersion, welche mindestens folgende Komponenten enthalt 

A) ein unsubstituiertes Cyclodextrin oder ein Gemisch solcher Cyclodextrine 

25 B) eine aliphatische Carbonsaure mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen oder ein Gemisch solcher Carbonsauren 

C) ein kationisches Tensid oder ein Gemisch solcher Tenside, 

wobei die Dispersion 10 bis 40 Gew.% an der Summe der Komponenten A bis C enthalt und wobei die 
30 Dispersion die Komponenten A, B und C in folgenden Mengenverhaltnissen relativ zueinander enthalt: 

A) : 10 bis 20 Gewichtsteile 

B) : 25 bis 80 Gewichtsteile 

35 

C) : 25 bis 150 Gewichtsteile 

2. Dispersion nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB Komponente A mindestens p-Cyclodextrin enthalt. 

40 3. Dispersion nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB Komponente B eine gesattigte, unver- 

zweigte Monocarbonsaure oder ein Gemisch solcher Sauren enthalt. 

4. Dispersion nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Komponente C 
ein Tensid der allgemeinen Formel (I) enthalt 

45 

e 

[R 1 -f COO -fcrf CH 2 « N (R 2 ) q (R 3 ) r X 0 (I) 

50 



wobei 

m = 0 oder 1 
55 n eine Zahl von 1 bis 8 

p = 1 oder 2 
q = 0, 1 oder 2 
r = 0, 1 oder 2 
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q + r = 2 Oder 3 



ist, 

wobei 



R 1 ein Alkylrest mit 8 bis 20 Kohienstoffatomen ist, 

R 2 und R 3 unabhangig voneinander fur Wasserstoff, einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohienstoffatomen Oder fur 
einen Rest der Formel 



CH 2 CH r O -)r H 



stehen, wobei t eine Zahl von 1 bis 30 ist, 
15 und wobei X° fur ein einwertiges Anion einer anorganischen Oder organischen Saure steht. 

5. Verwendung einer Dispersion nach einem Oder mehreren der Anspruche 1 bis 4 zur Behandlung von Faserma- 
terialien. 

- 6. Verwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Fasermaterialien nicht-konfektionierte textile 

Flachengebilde in Form von Geweben oderGewirken sind. 

7. Verwendung nach Anspruch 5 Oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Dispersion mittels eines Foulardpro- 
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